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Die Erfiadung betrifft ein Verfabxen ziir Herstellung ver- 
zweigter imd/oder anteilig vernetzter, hochmolekularer, ; 
wasse.rl6slicher Pclycterer aus : diathylenungssattigten 
Aromoniummonomeren mi* vemetzend wirkendsn pokomporient 
Vert-re 1;er dieeer Verbladungsklaase beanspruchen Izrteresse 
als jPlootamgaraittel, Schlammkonditionieinmgsmittol Anti- - 
staHik'ap elaktriscfc leitfahige Papierbeschichtuiigen usw» 

Ss 1st ailgsmein bekarust, . dafl die Aiiwend«agseigeasctoaiteja. 
wasserl»sllcher,. synthet-isoher Polymarer aus diethylex^- . ; 
vng«»&ttt,gtta iMaoniuaERoabBiarea bsi Siasats als piockungs- 



trisca leitf ahige V papierbeschiGhtungen und dergleicben mit . 
steigendem Molekulargewicht verbessert werden. 

Es ist auch allgemein bekannt, dafi das resultierehde 
Mblekuiargewicht der Poiymeren, die durch radlkalische 
Polymerisation in Wasser hergestellt werden, vom Reinheits- 
grad der eingesetzten Monomereh sowie der Auswirkung. ande- 
rer Spurenverunreinigungen , wie Metallionen , abhangig ist • 
■Veiljepe Faktoren ? '. die ■ das . Molekulargewicht der Poiymeren 
beeinflussen, sind das Initiatorsystem, die Initiatorkqn- 
zentratioh, die Geachwindigkeit , mit welcher sich der: 
. Initiator bei verschiedenen Temperaturen zersetzt, die Mo- 
nomerkonzfintration u« a« m«e . '^ 

An wasserlbsliche, syathetische Polymer e, die ztir Her- 
etelluhg von elektrisch leitf ahigen Papierbeschichtungen 
eingesetzt werden," werden zusatzliche Anforderungen ge- 
stellt. Sie mtissen u. a., eine hinreichende leitf ahigkeit 
ttber weite Bereiche der relativen Luftf euchte aufweisen 
und' sollen auflerdem nur eine geringe Penetration in das 
Basispapier aufweisen und das' bee chicht et e Basispapier 
durch einen Barriereffekt vor dem Eindringen von Lbsungs- 
- mit tela bei der anschliefienden Beschichtung mit der photo- 
• leitf abigen Schicht schlit zen. Dieses; Eigenschaf tsbild lafit 
sich erreichen , wenn man zur Lb sung des Ausgangsmonomeren 
in Wasser bioherf unktionelle , veraetzende, lbsliche Comono- 
mere in solchen Meagen hinzufugt, dafi nacb erfolgter Poly- 
merisation ein verzweigtes und/oder anteilig vernetztes, 
wasserlbsliches Polymeres erhalten ,wird. Dabei wird, wie 
allgemein bekannt ist, auch das Molekulargewicht der Poly^ 
meren 1m Vergleich zur Polymerisation ohne Zusatz von 
.: hbherf unktionellen , veraet zenden , Ibslichen Comonomeren 
erhb'hto ' ' : ' ."' 

Derartige Cbpblymerisate aus diathylenungesattigten Di- 
; alkylammpniumsalz en , ' ■ z. B, Dimetbyld^allylaimoniumchlorid 
: folgenden ale DI^AAO- abgekurzt) mit Methylenbisacryl- 



amid imd Tetraallylammoniumchlorid'alB lbsliche, vemetzen- 
de Comonomere nennt die US-PS 3 544 ! 318 bzw. mit Triallyl- 
ajninhydrochlqrid, Tetraallylanmoniumchlorid und Methylen- „ 
bisacrylamid a Is lbsliche, vernetzeride Comonomere die 
PR-PS 1. 494 438. Die genannten Copolymerisate werden nach 
bekannten Pblymerisationsverf ahren hergestellt , wie s. B. 
in der US-PS 3 472 740 of f enbart wird, wonach eine wafirige 
jUimoniumperoxidisulfatlBsung ale Initiator kontinuierlich 
zu einer wafirigen Lbsung yon DMDAAC und deia Comonomeren . 
bei 80 °C zudosiert wird. 

Verwendet man jedoch die bisher bekannten. und vorstehend 
genannten Copolymerisate aus diathylenungesattigten Am- 
moniummbnomeren und Ibslichen, hbherfunktionellen, vernet- 
zenden Comonomeren zur Herstellung elektrisch leitfahiger 
Papierbeschichtungen,' so weisen diese Polymeren nicht.die 
verarbeitungBtechnischen Eigenschaften auf , die eine kom- 
: plikationslose. Beschichtung mit der Papierstreichmasse Bo- 
wie Weiterverarbeitung der beschicht et en Papiere gestatten 
. ..Zum. einen j sind none Auf tragsgewichte bei der Beschichtung 
* bei der Herstellung der . elektrisch leitfahigen Papiere 
notwendig, bedingt durch die' PlieBeigenschaften der Be- 
s chichtungsmass e . Weit erhin weisen die so erhaltenen elek- 
trisch. leitfahigen. Papiere eine nachteilige Klebrigkeit .. 
: auf i was zu Verklebungen von Papierrollen, Ablagerungen 
und Papierrissen bei der Weiterverarbeitung ftihrt. 

Ziel der Erfindung 1 

Es 1st 'das Ziel der Erfindung, verzweigte und/oder antei- 
lig verhet zte , wasserlbsliche Polyammoniumverbindungen 
durch Copolymerisation von diathylenungesattigten Dialkyl- 
:, ammoniuinmon'omeren, vorzugsweise' DMDAAC, mit hbherfunktio- 
: hellen, vernetzenden Comonomeren herzustellen, die ttber . 
':; die bekannten Copolymerisate hinaus Produkte darstellen, 
.: 'die vor aliem : bei der Herstellung yon. elektrisch leitfa- 
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hlgeii Papiersn verarbeitungsteoitniscih gttnstigere Sigen« : 
■sohaften aufisreisen, .das heiBt eine 'komplikationsldse. Be- 
achichfuag mi'b der Papierstreiobisaeae Bowie, eine kompli- 
katioaelose Weiterverarbeitung der, so gewonieneai elek-=y\ 
trisoh, leitfahigeri Papiere gewab^leisten^ • 

Weaea der Ex : fiiidim£ 
Au^abenfii;ellung 

Sa da t Aufgabe der Er-fiadung f ein Yerfahrexa zur Herat el- 
lung lie cixiaplskularer , .msBerlSslioher: Polyampnltanverbin-; 
dungeti duroh Copolymerisation mit neuen comonomerea Tar--. 

binduggen zu entwickelxu , \ •;. 

Merkmsle der Brfindung , . . 

Es word a g-efunden, da3 wasserlosliche. hochmolekulare, - 
• verzweigte und/oder anteilig vernetzte Copolymerisate 
aus diathylenvjagesattigten DialkylamHoniumsalzen , vorzugs 
wsise DKEDAAC, auch dann entsteb.en f ; wenn zur Copolymerisa- 
Isionia Wasser ale fcSherf unktipnelle , vernetzende Comono- 
iaere nur jaSBig tie sekr wenig in Wasser Ibsliche Verbin- 
dimgen ofcne'weitere Susatzstoff e eingesetz-fc werdene Als • . 
mehrfacb, atbylemmgeaattigte, vernetzende Gpmonoiaere k<?n- 
nen Verbiadungen der- allgemeinen Formel I 

in del" P^. &in divdlarites Radikal -(CHg)^- oder ein. diva-, 
lentes Radikal ~(OH«GK) y ^ Oder ein divalentes Radikal 
-(O-C^-Ca^sT 0 " Oder einer* divalent ea ' Arylearest , z« B« 

"einen substituierten odsr unaubstituierten Pkenylenrest, 
oderc einexs divaienten, subetituierfcpn oder unsubatituier- 
ten GyoloalfcyleBrest bedeutet), x 8 y -and z Bind ganze Zan- 
ies, dabei 1st s ■gleiehO bis 20, y gleiob. 1 bis 4 . \ 

- s gleiofe- 0 bis 5, Eg, \mA bedeuten Waaiseretoff oder 



Aikyirest e mit -.1 bis 6 C-Atomen oder Cycloalkylreste mit /. 
5 bis 6 C-Atomen oder. Arylr es t e mit 6 bis 9 C-Atomen.. Als 
diathyienungesattigte Dial^ylammoniumverbihdung wer.den ' v : 
haupisachlich- Verbindungen der allgemeinen Formel II 
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eingesetzti in der E 5 , R 6 , R ? und R Q jeweils Wasserstoff 
■oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 ttohlenstpf fat omen und Rg 
.und R 1Q jeweils einen Alkylrest . mit 1 bis 18 Kohlenstoff- 
. atomen, oder einen Arylrest oder einen Benzylrest und 2T ein 

.Halogenid, Nitrat, Hydroxid, HS0 4 ® oder H 2 P6 4 * bedeuten. .... 
,.' Bei der. radikaliscnen Copolymerisation der vorsteherid ge- . 

nannt en diathylenungesSt t igt en DiaikylammoniumVerbindun- . :. 
•;- g e n II mit 0., 01 bis 5. Mol# eines oder mehrerer - der mebr- • 

fach- athylenunges'attigten • vernetzenden Comonomeren I pro 

Mol Monomeres ii.werden h.oc'hmolekulare, wasserlSsliche, 
':. verzweigte und/oder anteilig vernetzte Copolymere erhalte'n, 

die in hervorragender Weise zur Herstellung elektrisch > 
. leitf abdger ,Papierbeschichtungen. geeignet sind. Es sind . 

nur geringe Auf tragsgewichte der Streichmasse erf order- 
:'. lich , urn elektrisch leitf ahige Papiere herzust ellen , die 

liber weite Bereiche der relativen Luf.tf euchte eine liin- 

. reichende Leitf ahigkeit aufweisenw Die beschichteten, 

elektrisch leitf ahigen Papiere weiseri keine Klebrigkeit 
Vmehr aiif , so dafl eine komplikationslose Welterverarbei- 

tung dieser Papiere. moglich' is to 
J. lis l: 'Initiatoren; der. radikalischen Cdpdlymerisat ion der .Ver 
/ : binduhgen; I ' und II kUnneh solche Verbindungen eingesetzt 
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warden, die bei erhohter Tsmperatur , f reie Radikale bilden, \. 
wie z, B e Peroxide, Als.geeignet haben sich z. B» Peroxidi- 
sulfate erwieeen., 

ErfindungsgemaB werden die verzweigien und/oder ariteilig' ■ 
vernetzten, hochmolekularea, wasserlbsliohen Copolymeri- : 
sate aus den Verbindungen I und II riach einer bevorzugten 
AusfUhxtmgsform hergestellt, indem man eine waflrige Lbsurig 
das Monomeren II her-etellt, die etwa 10 bis 80 Gew.$ Mono- 
meres entha.lt den Yerrietzer I in einer Menge von 0,01 bis 
5,0 Mol# pro Mol Monomeres II und ein Chelatisierungsmittel 
in einer Menge von 1 bis 500 ppm hinziifiigt, die Tempera tur 
der MonomerlSsung aiif etwa 50 °G bis 100 °0 einstellt, 
Sauerstoff aus der L'd sung -und dem Gasraum durch SpUlen mit 
einem inerten Gas entfernt Und danach Uber dem System einen 
Inert gasman t el halt, Initiator kontinuierlich im Verlauf e 
von etwa 30 bis 500 Minuten in einer Menge von 1' » 10"? 
bis 5 » 10" 2 Mol. je Mol Monomeres zusetzt und" die Reaktions 
mischung bis zum yollstandigen Reaktionsablauf bei 80 °C ... 
bis 115 °C halt,' 

Die Erf indung soli durch folgende AusfUhrungsbeispiele er- 
lautert werdens 

Beispiel 1 ' • . . 

In einem Reaktionsbelialter,. der mit .einem mechanischen Riih- 
rar, Inertgasspulrohr, Thermometer und Rtickflufikiihler aus- 
gestattat ist, werden 50 g einer 50gew.%igen wafirigen 
DMPMC»LSaung vorgelegt. Zu dieser Losung f ugt man 10 mg 
. (200 ppm) Dinatriumdihydrogenathylendiamintetraacetat-2-. . 
hydrat '.sowie 152 mg (0,5 Mq1%) Maleinsaurediallylester hin- 
zu* Die Losung wird auf 85 °C erwarmt und mit Stickstof f ge 
epUlt» Anschlieflend wird die Initiatorlbsung, .764 mg Ammo- 
niumperoxidieulfat in 10 ml V/asser, im Verlaufe von 100 Mi- 
nuten unter Inertgaa kontinuierlich sur Losung dosiert, : 
Hach beendeter Xaitiatorzugabe wird die Inzwischen hoch- . . 
viekose Copal^erlbeung nooh eine Stunde bei etwa 100 °C 




'gehaltexu Zur Isolierung des Gopolymeren kann die Copoly- . 
merlbsung ; mit. Wasser verdtinnt und danii.das Copolymere durch 
EingieBen . der w&Brigen Lb"sung in einen Nichtlbser, wie z« 
Be Ace-ton, ausgef ailt und isoliert Werdeno Das in quantita- ; 
tiver. Ausbeute anfallende,. weiBe,. etwas hygroskopische, - . 
IBsliche Copolymere hat bei Messung. in 1 n Natriumchlorid- " 
Lbsung bei 30 °C eine Grenzyiskositat , die rund 100 % holier 
ist ais bei gleichartiger Polymerisation der DMDAAC-LBsung 
ohne Zusatz von Maleinsaurediallylestero 
Die so erhaltene.,waS.rige Copolymerlb^ung kann direkt fiir 
die Hers tellung von Streichmassen zur Papierbeschichtung 
bei der .Herstellung von elektrisch leitfahigen Papieren ein- 
gesetzt werden* Zur Herstellung von elektrisch leitfahigen 
Papieren, die liber weite Bereiche der relativen Luftfeuchte 
eine hinreichende Leitfahigkeit aufweisen p sind dabei nur 
geringe Auf tragsgewichte der Streichmasse erf orderlicho Die 
beschichteten, elektrisch leitfahigen Papiere weisen keine 
; Klebrigkeit mehr auf , so daB eine komplikationslose\Weiter- 
vefarbeitung dies er Papiere iabglich ist • 

. Beispiel 2 

50 g einer \50gewo%igen waBrigen DMDAAC-Losmig und 91 mg 
(0,3 Mol^) Pumarsaurediallyiester werden entsprechend Bei- . 
spiel. 1 copoiym.erisierto -Die Polymerieolierung erfolgt wie 
in Beispiel 1 arigegeben. Das in , quant i tat iver Ausbeute an- 
fallende, . weiBe, etwas hygroskopische , lbsliche Copolymere 
hat bei Messung iri 1 n Natriumchlorid-LSsung bei 3Q C 
.eine GrerizviskofcitaVt, .die rund 100% hSher ist als bei 
gleichartiger Polymerisation der DlDAAC~L8sung ohne Zusatz 
. von Pumarsaurediallylestero . ( 

. Die so erhaltene waflrige Copoiymerlosung kann direkt fiir 
die. Herstellung von Streichmassen zur Papierbeschichtung 
bei der Herstellung von elektrisch ieitfShigen Papieren 
eingesetzt werden > Zur Herstellung von elektrisch leit- 
fahigen Papieren, die., uber weite Bereiche der relativen 
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Luftfeuehte eine hinraichsnde Leitf ehigkeit aufweisen, .sind 
dabsi'nur gerdnge Auftx^sgewichte der Streichmasse er-, . ' .. 
forderlich. Die basehichteten, elektrisch Isitfahigen ?a-. • 
piers -weisitt-keine Slebrigkeit mshr auf 9 so dafi eins kbmr,. 
plikaticnslose Weiterver&rbeituzsg dieser Papiere mbglich 



Beispiei 3 • 
50- g einer 50gW,#igen waSrigen PMDAAC-Lbeung und 339 rag 
(0 f 6.Mol%) Ei&thylenglyfcelearbohat werden entsprechend 
Beispial 1 oopolyaerisiert* Die Poiymeris.olierung kann 
ebenfalls Trie in. Beispiel 1 erfolgen. 3>as in quantitativer. 
Auebeute anfallende, weifie, etwas hygroskopische, lbs- ./ 
Hche Copculymere hat bei Messung in 1 n Natriumchlorid- . 
LSeung bei 30 °C eine Grenayiskositat , die rund 100 % 
hbher ist als bei gleichartiger Polymerisation der DMDA.A0- 
Lbsung chne'iusats yon Diathylenglykoibisallylcarbonatc , 
Die' so erhaitene.waSrige Copolyaerlbsung kann direkt f Ur : 
die Herstellung von Streichioassen aur Papierb es chichtung . 
bei der Herstellung von elektrisch leitf ahigen Papieren 
eingesetsst werden. Zur Herstellung yon elektrisch leit- 
faMgen Papiere*,. die liber weite Bereiche der relativen . . 
Luftfeuchte eiae hinreichende Leitf ahigkeit auf weieen, 
.eind dabed nur geringe Auftragsgewichte der Streichmasse ■ 
' erf orderlioh, 2ie beschiehteten, elektrisch leitf ahigen. 
'Papiere. weisen.- keina Elebrigkeit mehr auf , so dafi eine 
kompiikationslose. Weiterverarbeitung dieser Papiere rabg- ■ 
lich 1st* ' 

Beispiei 4 

In einem 40 1 Eekat ions behal tar* der mit einem meohani- 
schen -aahrw, Inert gasspilirohr Thermometer; RUckflufl- . 
k'tfhier und einer Heizung ausgestatteb is t, werden 24,0 kg 
eiuer 50gew.%l S en. wSftrtgwi jj^fr-ohnng yorgelsgt. Zu v 
di««.«r ftt*t ioan (200 ppm) Idnr^riumdihj'dro- 



gena^hylendiamintetraapetat-2-h.ydrat sowie.72,8 g 
(0,5 Mol%) Maleinsaurediallylester hinzuo Die Lbsung.wird 
:sxj£ 85 °C etkit.zt .uii4 mit Sticksiof;f gespUlt, AnschlieBend ';■ 
'wirV die Initiatorlbsung von 322 g AmmoniumperbxidisUlf at 
in 2,0 1 Wasse.r: gleichmafiig im Verlaufe von 100 Minuten un- 
ter Inert gas zur Losung der Monomeren hinzugesetzt. 
Nach beendeter Iriit iat or zugab e .wird die inzwis.ch.en hoch- 
.viskbse Qopolymerlbsung noch eine Stunde bei etwa 100 C 
/gehalten. Die so erhaltene waflrige Copolymerlbsung kann r 
'direkt f lir -die Hersteilung von Streichmassen zur Papier- : 
: beschichtung bei der . Hersteilung von elektrisch leitf ah.i- 

• gen .Papieren eingesetzt werden. Zur Hersteilung von elek- ;■ 
trisch leitf ahigen Papieren, die liber weite Bereiche der ; 
relati'ven Luftfeucbte eine hinreichende Leitf shigkeit >uf-' 
weisenj. sind dabei hur geringe Auf tragsgewichte. der . 
Streichmasse erforderlich. Die •beschichteten, elektrisch; 
leitf ahigen Papiere weiseh keine. Klebrigkeit mehrauf, . 

so dafl eine komplikationslose Weit erverarbeitung dieser 
Papiere mbglich ist» : • '. 

Beispiel 5 •■ / ■■' 

f 50 g eiher 50gew e %igen wafirigen DMDAAC-Lb sung und 363 mg : 
• : . Terephthalsaurediallylester (0,8 Mpl%) werden entsprechend 
' • Beispiel 1 copoiymerisiert.. Die Isolierung dee Copolymeren 

'erfolgt ebenfalls wie in Beispiel 1 beschrieben. Par das 
: in quantitativer Ausbeute, anfallende, weiBe, etwas hygro- 

skopische Copblymere wurde in 1 n riatriumchlorid-Lbsung • 

bei" 30 °.C eine Grenzviskositat. bestimmtj die ca. 100 %;.. . 

hbher liegt als die GrenZxviskositat des unter gleichen 
: Bedingungen erhaltenen Hbmopolymereh. Die so erhaltene 
. vwafirige Copolymerlbsung kanh direkt fUr die Hersteilung .. 

; von Streichmassen zur Papierbeschichtung bei der Herstel- 
■■. -lung; von elektrisch ieitfShigen Papieren eingesetzt wer-, 

• ';den. Zur Hersteilung von elektrisch. leitf ahigen Papieren, 

die liber weite: Bereiche der relatiyen Luftf euchte eine ... : 
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fcinreichende • £eitf SJiigkeit, aufweisen, Bind dabei nur; geringe. 
Auftragegewichte der Streichmssse erforderlich. Die. be-; •: 

ecbichtetea, elektriscb. leitfahigen Papiere wise* keine. ■ 
■fcebrigkeit mehr auf, eo daB eine kbaplikatioiisloaeKWeiijer--: 

verar.beitung dies er Papiere mbgli.ch iste 

BeispielJL 

50 g einer 50gew.tfigea EtattAO-LBsurig werden in e.iner Poly- 
merisationsapparatur. enteprechend Beispiel .1 mit 371 mg 
Oyolohexyldicarbonsauredianylester (0,8 Mol%) copolymeri- 
siert* PUP das durcfc/EingieBen der waBrigen Copolymeren- 
lttaung in Aceton in -fast ouantitativer Ausbeute. erhaltene 
weiBe, laons bygroskopische, waeseriosliche Copolymere wird 
in r.n Natriumcblorid-.Lbsung bei 30 °C eine Grenzviskositat 
gemessen, die etwa 100 % hoher ist ala die Grenzviskositat 
des imter gleichen Bedingungen ohne Zusatz des Comonomeren 
erhalteneri Polymerisates des DMDAAC* Die so- erhaltene waB- 
rige Copolymerloaung kann direkt fUr die Herstellung von 
Streichmassen zur Papierbeschichttrag bei der Herstellung 
von elektriscb leitfahigen Papieren eingesetzt werden, Zur 
Herstellung von elektriscb leitfahigen Papieren, die iiber 
v/eite Bereiche der relativen Luf tf eucbte eine hinreichende . 
Leitfahigkeit.aufweisen, sind dabei nur geringe Auftrags- 
gewichte der -Streichmasse erforderliche Die beacbicbteten, 
elektriscb leitfahigen Papiere weiaeh keine Klebrigkeit 
mebr auf, so daB eine komplikationeloss Weiterverarbeitung, 
dieeer' Papiere mSglich iet* ' 

50 g e.iner 50gev#,igen D^UO-LSsrag werden mit 143 mg 
Malonsaurediallyiester/(0,5 :Mol^) entspreeherid Beispiel. 1 
. copolymerisiert, Pttr das iaclierte weiBe, wenig hygro- 
akopische, mseerlSslioh* Gopolymerisat wurde in 1 n Ka~ 
trimbhlorid-LSsung bei 30 °C eine Seen zviskosi tat be- • .- 
atimmt, die et*a 100 j& MS** lieg* sis die Grenzyiskositat 
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des unter gleichen Bedingungen erhaltenen Homopolymereno 
Die so erhaltene waBrige Co.polymeriosimg kann. direkt.fiir 
die Herstellung von Streichmassen zur Papierbeschichtung 

^/' : '-.'bei der Herstelliang von elektrisch leitfahigen Papier en 
. eingesetzt werden.. Zur Herstellung von elektrisch. leit- 
f ahigen Papieren, die liber weite Bereiche der relativen 
luftfeuchte eine hinreichende Leitf ahigkeit aufweisen, 
sind dabei nur geringe Auftragsgewichte der Streicbmasse 

T erforderlich* Die beschichtetenj elektrisch leitfahigen 
Papiere weisen-keine Klebrigkeit mehr auf, so daS eine 

, ^^^f''"k^plikatioasloW•VeiteJ^ve^a^beitll^Ig dieser Papiere mbg-. 

:'v.'';,;--lich''iste ']:.■'. i. ■.■')■'.-.''■■ ■■•'•:"''"./■;.=.■• 
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U VerfBhi'WQ aur- &wetelluflg vwa hocbmolelailaren, wasser- 
ltfslloiioa Polyai^nii32nYepbiadiaie«o aus ^asserloslichen • 
'diStfayl*nuageftR*tigten Dia^ylaaanorLiiimyepbliidiaageo, ;•/.;. 
.Oomonomercn iind einem Initiator, gekennzeichnet dadurch, 
deS 0,01 bis 5 Mol#, bezogen auf die monomere Dialkyl- . 
•RBffiio3i3.uiftTe3?biBdti«8, raiisdestens eines hbTierfunktioiiellen, 
y«m»1}ss«nden ComonomerwJf der allgemeinen Voraal 

( ^OOg^C^^R^OR-jR^ ) 2 1 

in der R 1 six?, divelentea • Radikal -(OHg)^- oder ein di- 
valentes Badikal -(CH»CH)r odsr ein- divalent es Radikal 
• «.(0~Ci:U~0H 2 )' s «0~ oder'einen divalent en Arylenrest, z« B.- 
eiaen substituierten oder unsubstitiiierten Phenylenrest , 
oder e.iriea divalent en, substituierten Oder unsubstituier- 
ten Cyoloalkylenreats x, y und z ganze Zahlen, und zwar 
"x gleich 0 bis '20, ygleicb, 1 bis 4 und z gleich 0 bis" '5 
und R,* R 3 und R 4 Wasserstoff oder Alkylreste rait 1 bis 
& Kohlenstoffatomea oder Cyoloalkylreste mit 5 bis 6 
Koblenstoffatomea oder Arylreste mit 6 bis 9 Kohienstoff- 
atomon bedeuten, zu der 10- bis •80gew.J&igen diathylen- 
imgesattigten Malkylanaaoniumverbindung zugesetzt und in 
Gtegexmart des Initiators in inerter Atmosphere bei Tempe 
ratiiren zwisches 50 °C und 100 °0, copolymerisiert wird. 

2* Vorfahrem aaoh Pxmkt- 1 , gekehnzeichxiet- dadurch, dafl die 
srhaltenen Oopolymeriesuagsa .Herat ellung von Streicb 
masses far die- Herat alluag von elektrisoH leitfahigen 
• Papiarea verweadet werde-Es ■ . 
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